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La prEsente invention a poor objet des couches de vernis 
autoporteuses e1r flexibles, ayant la forme de bandes ou de 
fe allies, pouvant Stre ehroulEes en rouleaux et que l'on colle 
sur un support qui doit etre muni de celles-ci. 
5 Jusqu f & present une pratique courante consistait, pour 

munir une surface ou un objet d'une couche de vernis, h, 
appliquer le vernis colord dans ea masse, ou incolore, sous la 
forme d'une solution ou dispersion plus ou moins visqueuse, au 
moyen d'un appareil ou par immersion. Oe n 1 est qu'apr&s le 

10 processus de sdchage, qui prenait en gEndral de quelques heures 
h plusieurs jours, et pendant lequel le vernis durcissait et 
le solvent s'Evaporait, que I'objet Etait prSt pour l'emploi. 

Ce mode opEratoire exigeait une grand e habiletE maouelle 
pour qu'on jftrfc obtenir une surface lisse, propre et 

15 impeccable, et prdsentait, en plus des longs dElais d'attente, 
qui se montraient particuli&rement trfes ennuyeux dans le cas 
des modules polychromes, 1 ' inconvenient suppl&aentaire 
d'entra trier des odeurs ddsagr^ables non n^gligeables , 
provoqu^es par 1* Evaporation des solvairts. le p&iible 

20 nettoyage des apparel 1 a, et 1 1 Elimination des giclures de 
colorants, grfevent Egalement ce procEdE. 

L f invention avait done pour but de rechercher un mode 
d' application possible du vernis qui ne prEsent&t paa les 
inconvEnients qui viennent d f Stre dEcrits et qui penrilT de 

25 munir les objets et les surfaces, rapidement et proprement, 
sans exoSs de difficult es et de dEpenses, d'une couche de 
vernis. 

Ce probl&ne a St 6 rEsolu gri.ee k un vernis qui est dEja 
complfetement durci et exempt de solvant, lequel est livrE h. 

30 I'utilisateur sous la forme d f une couche flexible autoporteuse, 
qui est sous la forme de bandes ou de f euilles pouvant 6tre 
enroulfesen rouleaux. L 1 utilisateur n f a plus qu f & le coller sur 
le support dont on veut le revStir • 

On peut rEaliser le collage en appliquant d'abord, au 

35 moyen d'un appareil appropriE, une mati&re adhesive, en 

couche mince, sur le subjectile, puis en mettant en plac la 
couche de vernis. II est cependant pr&f Arable de munir h 
I'avance^ sur une de ses faces, la couche de v rnie d'une masse 
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autocollant qui est avantageusement recouverte, jusqu'au 
moment de l'emploi, d'une mati&re anti-adhesive, par exemple un 
papier traite aux silicones. 

II suffit d*appliquer les couches de vernis de ce genre, 
5 sous la forme de bandes ou de feuilles, sur les surfaces 
auxquelles elles sont destinies, d'exercer une pression, 
puis de couper les bords qui depassent, lorsque le d<§coupage 
n'a pas ete effectue avant la mise en oeuvre. La flexibility et 
la eouplesse de la couche de vernis permettent un rabattement 

10 impeccable autour d'ar^tes eventuellement pr^sentes. 

En tant que mati&res de base pour le vernis conforme k 
1* invention, autoporteur et se trouvant sous la forme de 
\ bandes ou de feuilles, les compos antes filmog&nes doivent 

8tre choisies de telle manifere qu f elles donnent, apr&s durcissement, 

15 une couche suf fisamment stable , mais cependant flexible et souple. 
Conviennent de preference h cette fin des substances genera- 
trices de polyurethannes , qui, aux proportions correspondantes 
des composantes, se signalent, en plus de la flexibility et de 
la stabilite indispensables/ par leur resistance aux eolvants 

20 et leur resistance h l 1 abrasion. 

On peut colorer les vernis dans la masse h l'aide des 
pigments connus les plus varies, avant ageus ement avec addition 
de bioxyde de titane en vue d 1 augment er le pouvoir couvrant* 
L ! addition d f une poudre de metal en dispersion fine peut en 

25 * outre donner h la coloration un effet metallique# 

La surface de la couche de vernis aura un aspect 
variable en fonction de l* application prevue ; elle peut, par 
exemple, fetre br i 11 ante ou mate, monochrome ou polychrome, et 
Stre munie d f un dessin plat ou en relief. Une impression ulterieure 

^ 0 est egalement possible* Ce resultat est obtenu au moyen 
d'additifs correspondents ou de dispositifs mecaniques, 
pendant ou aprfes la fabrication du vernis. 

Dans un mode de realisation pref ere de couches de 
vernis ayant la forme de bandes ou de feuilles conformes k 
l f invention, le vernis est constitue d'un polyurethanne derivant 
de polyesters contenant des groupes hydroxy, ramifies, et d'un 
isocyanate aliphatique trifonctionnel. l'isocyanate se trouvant 
en un defaut d' environ 10?fe, proportion rapportee h. la quantite 
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equivalente des groupes hydroxy. 

Pour la preparation d'une couche de vernis de ce genre 
±1 a* est av6re avantageux de s Sparer les constituants foiraant 
le vernis en deux composantes stables au stockage, c 1 est— k-dire, 
5 d f une part, en la solution d'isocyanate pur et,d* autre part, en le 
melange de polyesters, qui contient egalement les pigments . . 
color es et Sventuellement des adjuvants en faible proportion* 
On melange les deux composantes peu de temps avant leur 
mise en oeuvre, on les etale sur un support auxiliaire inert e 
10 et resistant h la temperature et on fait passer le tout k 
travers un sdchoir-tunnel* Pendant 1 1 evaporation du solvant, 
lors du e^chage du vernis , il se produit simult anement la 
reaction de reticulation. 

A la suite de cette etape on revgt la couche de vernis, 
15 qui prdsente une epaisseur d 1 emziron 60 h 150 pm, de I'une 

des mati&res auto-coilantes bien connues, h base de caoutchouc/ 
r£sine ou d'acrylate, on recouvre la couche adhesive d'un 
papier detachable trait e aux silicones, on enroule le produit 
composite en un rouleau et, simult anem6nt, on enleve le support 
20 auxiliaire sur lequel on avait etaie le vernis encore liquide* 

Cpntrairement aux feuilles ayant un comport ement essentiel- 
lement eiaatique, ces couches de vernis se laissent certes deplac r 
pendant une courte duree apr&s le collage, ce qui permet de 
corriger leur position, mais collent en suite de fagon compara- 
25 tivement solide sur une surface lisse et ne se laissent plus 
enlever d 1 uhe settle pifece • 

lies examples qui suivent ont pour but d'illustrer la 
presente invention. 3auf indication contraire expresse, les 
parties et pourcentages s 1 entendent en ppids* Les temperatures 
30 sont exprintees en degree Celsius. 

Bxemnle 1 +<- A partir des composantes suivantes . on prepare au 
vernis pigmsnte autoporteur k base de polyurethanne : 
Composante I : 

- 32,6 g d ! une solution & 65# d'un polyester fortement 
^ ramifie, ayant un ten ur en groupes hydroxy libres egale h 
8#, dans l 1 acetate diethyl-glycol ("Desmophen 651", marque 
comercifile de la firme Bayer), 
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- 10,6 g d»un polyester fortement ramifi€, ayant une teneur 
en groupes hydroxy libres £gale k 6,5^ ("Desmophen 1100", 
marque commerciale de la f irme Bayer) , 

- 21,2 g de bioxyde de titane ("Kronos RN 40 P", marque 
5 commerciale de la firme Kronos ) , 

- 4,2 g d'un bioxyde de silicium contenant des groupes methyles 
lies chimiquement ("Aerosil fi 972", marque commerciale de la 
firme Degussa) • 

Com poaante_II : 

10 - 31,4 g d'une solution h 75$ d'un isocyanate aliphatique 
trifonctionnel, obtenu en faisant reagir 3 moles de di- 
isocyanato-1 , 6 hexane avec 1 mole d ! eau, dans un melange 
d 1 acetate d 1 <5thylglycol et de xylene. Teneur en groupes 
isocyanato : environ 16,57* ("Desmodur U", marque commerciale 

15 de la firme Bayer). 

On homogen^ise les constituants de la composante I dans 
un appareil pour mise en dispersion couramment utilisd ^qnp 
1' Industrie des vernis. Peu de temps avant la mise en oeuvre, 
on melange intimement la composante polyester (composante I) 

20 avec l'isocyanate (composante II) et on etale, en operant en 

continu, au moyen d f un systeme d* application couramment utilise 
dans la technique de I'enduction, sur une feuille en polyester 
<§paisse de 25 h 50 um, trait^e l^gerement aux silicones. 
L'epaisseur de la couche appliquee est, rapport ee au vernis 

25 solide, de 80 h 110 *im. 

On seche et on durcit ensuite le vernis ainsi applique 
dans un s^choir-tunnel chauffe progressivement de 100 h 150°. 
Des temps de s<§jour allant de 5 a 10 minutes sont suffisants. 
On peut s^parer facilement l'une de 1' autre les 

30 composantes du produit composite form<§ du vernis et de la 
feuille de polyester, qui n'oat entre elles qu f une liaison 
l£che . 

Si le vernis doit Stre muni en outre d'une matifere auto- 
collante, I'enduction s'effectue sur la couche de vernis du 
35 produit composite avant la separation de ses elements. 

Une fois que l'adhesif de contact a s^cW, on recouvre, sur 
une machine enrouleuse, le produit autocollant d f un papier 
port ant un apprgt anti-adhesif , tandis que simultanement on 
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nlfeve la feuille de polyester. 
B5SEttliSJ2»-- la manifere d^crite h I'exemple 1 , on prepare 
un vernis transparent, auto-porteur, b. base de polyur^thannee, 
en part ant dee composantes suivantes : 
5 Gompogante I : 

- 42,8 g d'un polyester fortement rarnifi^, dont la teneur en 

groupes hydroxy Hbres est £gale h 8 9 9fi 

( "Desmophen 800", marque commerciale de la firme 

Bayer) , 

10 - 21,4 g d*un polyester fortement ramifid, dont la teneur en 
groupes hydroxy libres est egale b. 6,5# 
("Desmophen 1100", marque commerciale de la 
firme* Bayer) , 

- 2,0 g d'une preparation liquide de pigment et de poly- 

15 ur^thanne, dont la fraction pigment va d 1 environ 12 

h 25# ( "Polyur^than-Pigmentpaste PUR Blau A 3 E," 
marque commerciale de la f irme Hoe chat) , 

- 0,09 g d'vtn agent am&Liorant l 1 ecoulement, h base de 

silicones ("Baysilon PL", marque commerciale de 
20 la firme Bayer) , et 

- 0,01 g d'octoate detain (H). 
Pompo saute II : 

- 33,7 g d'un isocyanate alicy clique ay ant un poids mol^culaire 

de 222,3 et une teneur en motifs -WOO dga3e& 37, Bft> 9 
25 - par exemple I 1 isocyanate d , isocyanatom^thyl-3- 

tr±m£thyl-3#5 ,5 cyclohexyle* 
Bxenmle De la mani&re d^crite h 1« exemple 1, on prepare 
un* vernis autoporteur, ayant des ef f ets m^talliques, St base 
de polyur^thannes, & partir des composantes suivantes : 
30 Composante I : 

• 46,9 g d f une solution & 65# d f un polyester fortement ramifi£, 
ayant une teneur en groupes hydroxy libres £gale h 
8 dans 1' acetate d^thylglycol ("Desmophen 651", 
marque commerciale de la firme Bayer), 
35 - 7*5 g d'une pSte d 1 aluminium, contenant environ de 
composantes non volatile a ("Polycar 70", marque 
comm. rciale de la firme Schlenck) 7 
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- 4,7 g d'un bioxyde de silicium portant des groupes mdthyles 

chimiquement li£s ("Aerosil R 972", marque commerciale 
de la firme Degussa) et 

- 0,7 g d'un agent facilitant 1 1 6 coulement ( "Modaflow", 
5 marque commerciale de la finae Monsanto). 

Compos ante II : 

- 40,2 g d'une solution a 75# d'un isocyanate aliphatique 

trifonctionnd, obtenu en faisant reagir 3 moles de 
di-isocyanato-1 ,6 hexane avec 1 mole d'eau, dans un 
10 melange d 1 acetate d 1 £thyl-glycol et de xylene. Teneur 

en groupes isocyanato : environ 16,5^ ("Desmodur 1ST", 
marque commerciale de la firme Bayer). 
Exemnle 4.- De la manifere d£crite h. l'exemple 1 on prepare un 
vernis pigments couvrant autoporteur, h base de polyurethannes, 
15 a partir des composantes suivantes : 
Compo sante I : 

- 42,4 g d'une solution h 65$ d'un polyester fortement ramifi<5 

ayant une teneur en groupes hydroxy litres egale k 
8?£ ("Desmophen 651", marque commerciale de la firme 
20 Bayer), 

- 1 ,6 g de bioxyde de titane ("Eronos HIT 40 P n , marque 

commerciale de la firme Kronos), 

- 4,2 g du pigment qu'est I'acide perylene-tetracarboxylique 

( "Permanentrot BL", marque commerciale de la 
25 firme Hoechst) et 

- 2,2 g d'un bioxyde de silicium contenant des groupes 

methyles li£s chimiquement ("Aerosil R 972, marque 
commerciale de la firme Degussa) ♦ 
Oomposante I I : 

30 - 49 > 6 g d'une solution k 75% d'un isocyanate aliphatique 

trifonctionnel, obtenu en faisant reagir 3 moles de 
di-isocyanato-1 ,6-iiexane avec 1 mole d'eau, dans un 
melange d 1 acetate d 1 ^thyl-glycol et de xylene. Teneur 
en groupes isocyanato : environ 16,5 f° ("Desmodur IT 1 , 

35 marque commerciale de la firme Bayer) . 
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BEVEHDICATI0N3 

1 . Couche de vernis fl xible, autoporteuse, sous la forme 
de bandea ou de feuilles, 

2. Couche de vernie autoporteuse eelon la r even d i cation 
1, caract&rie^e en ce qu'elle est k base de polyur^th armes . 

3* Couche de vermis autoporteuse selon I'une dee 
revendications 1 et 2, caract£ris£e en ce qu'elle contient des 
pigments color 6& et/ou blancs, 

4« Couche de vernis auto-port euse selon l'une quelconque des 
revendications 1 h 3, caract^ris^e en ce qu'elle contient un 
m£tal finement disperse. 

5« Couche de vernis flexible, autoporteuse, sous la forme 
de bandes ou de feuilles, selon l'une quelconque des revendications 
1 k 4, fcaract&is^e en ce qu'elle est munie, sur une de ses 
faces 9 d'une couche auto-adhesive • 

6» Couche de vernis autoporteuse selon la revendi cation 5* 
caract£ris6e en ce que la couche adhesive est recouverte d'une 
feuille munie d'un revStenient anti-adhisif • 



